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Abstract of EP0745478 

A method for modifying a substrate (1) surface 
entails applying a varnish (4) to the surface and 
allowing it to harden. An absorbent layer (7) of 
paper is embedded in the still fluid layer of 
varnish and finally hardened by ultra-violet or 
electron beam radiation. Pref. the thickness of 
the varnish layer is chosen to be about the same 
as that of the paper layer which consists of alpha 
-cellulose with high air permeability. A printed or 
coloured paper and a pigmented varnish can be 
used which is cured by beams of electrons. A 
paper loaded with solid particles, e.g. of 
corundum, can also be used. 
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(54) Verfahren zur Oberflachenmodif izlerung von Substraten 



(57) Zur Oberf lachenmodifizierung von Substraten. 
insbesondere Bodenbeldgen wie Linoleum, wird auf die 
Oberfldche des Substrats (1) ein Lack (4) aufgetragen. 
In die noch flQssige Lactechicht (5) wird eine saugfd- 
hige Paplerlage (7) eingebettet Der 1-ack wird anschlle- 
Bend durch Uitravioiett- Oder Eiektronenstrahlung 



ausgehdrtet Die eingebrachte Paplerlage (1) erm5g- 
licht durch ihre Beschaffenheit. Insbesondere ihre 
Inhaltsstoffe Oder durch ihren Aufdruck die gewunschte 
Mocfif izierung der Oberf Idche. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Oberfld- 
chenmcxiif Izierung von Substraten, wobei auf die Ober- 
fiache des Substrats ein Lack aufgetragen und 
ausgehSrtet wird. 

Typlsche Substrate, fur die eine Modifizierung der 
Oberfiache enwunscht isl, sind elastlsche Materialbah- 
nen, die beispielsweise ais Bodenbeiage Verwendung 
finden, wie Linoleum, PVC, Kautschuk u. dgl.. Die unbe- 
handelte Oberfiache dieser Substrate ist in vielen Fallen 
anfailig fur VerschleiB und/oder ist in ihrer farblichen 
Oberffachengestaltung zu eintOnig. 

Urn diese Nachteile zu beseitigen, ist es bekannt, 
einen aushartenden Lack aufzutragen. So kann eine 
hartere Lackschlcht die VerschleiBfestigkeit eines an 
sich wenig verschleiBbestandigen Substrats an der 
Oberfiache erhChen. Zugleich kann durch diesen Lack- 
auftrag eine gewQnschte optische OberflSchengestal- 
tung vorgenommen warden, beispielsweise eine 
Einfartjung. Beiden M6glichkeiten der OberPiachenmo- 
difizierung durch Lackauftrag sind in der Praxis aber 
enge Grenzen geselzt. So tdBt sich die Harte und Ver- 
schleiBfestigkeit eines Lackauftrags nicht in alien Fallen 
so steigern. daB die gewQnschte VerschleiBfestigkeit 
erreicht wird. Hinsichtlich der Farbgestaltung bietet der 
Lackauftrag zudem nur sehr geringe Variationsmfiglich- 
keiten. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Verfahren 
der eingangs genannten Gattung so auszubikjen, daB 
bei einem einfachen Verfahrensabiauf ein weiter 
Bereich von Modifikationsm6gIichkeiten fur die Oberfia- 
che erOffnet wird. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch 
gelOst, daB in die aufgetragene. noch flussige Lack- 
schlcht eine saugfahige Papierlage eingebettet wird 
und daB der Lack anschlieBend durch Ultraviolett- oder 
Elektronenstrahlung ausgehartet wird. 

Der Lackdurchtrankt die aufgelegte Papierlage und 
treibt die in den Kapillaren befindliche Luft aus dem 
Papier, so daB eine transparente feuchte Schicht ent- 
steht. In der nachfolgenden Strahlenbehandlung wird 
diese Schicfit durch strahleninduzierte Polymerisation 
des Lacks schlagartig ausgehartet 

Das auf diese Weise in die Lackschicht einge- 
brachte und innig mit dieser verbundene Papier ermSg- 
licht es. der Lackschlcht diejenigen Eigenschaften zu 
erteilen, die im Einzelfall gewunscht werden und die 
sich durch Auswahl des Lacks aliein nicht erreichen las- 
sen. 

Durch die Venwendung eines gefarbten oder 
bedrucklen Rapiers als Papierlage kann der Oberfiache 
jedes gewQnschte fartrfiche Muster geg^en werden. 
Die Lackaushartung erfblgt in diesem Fall durch Elek- 
tronenstrahlung. die auch die g^arbte oder bedruckte 
Papierlage durchdringt. 

Eine wesentiiche Ertidhung der OberflSchenharte 
und damit der VerschleiBfestigkeit laBt sich en-eichen. 



wenn als Papierlage ein FestkOrper, vorzugsweise 
Kbrundpartikel enthaltendes Papier verwendet wird. 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des Erfin- 
dungsgedankens sind Gegenstand weiterer Unteran- 
5 spruche. 

Nachfolgend werden Ausfuhrungsbeispiele der 
Erfindung anhand der Zeichnung naher erfautert. 

Die Zeichnung zeigt im senkrechten Schnitt eine 
Bahn eines lacklertMren Substrats 1, beispielsweise 
10 Unoleum. Die Bahn des Substrats 1 wird durch eine 
(nicht dargestellte) Transportvorrichtung kontinuierlfch 
in Richtung des Pfeiles 2 fortbewegt. Mittels einer Auf- 
tragswalze 3. die auch durch einen Rakelstab ersetzt 
sein konnte, wird eine auf die Oberfiache des Substrats 
15 aufgetragene, sich als Wulsl vor der Auftragswaize 3 
stauende Menge eines flussigen Lacks 4 zu einem flOs- 
sigen Lackbett oder einer Lackschicht 5 ausgebreitet. In 
das flQssige Lackbett wird mittels einer Andruckrolle 6 
eine saugfahige Papierlage 7 eingedruckt und einge- 
20 bettet. Die Papierlage 7 besteht beispielsweise aus 
einer dunnen Speziaipapierbahn aus -Zellulose mit 
hoher Luftdurchiassigkeit. Dieses Spezialpapier wird 
auch als Overlaypapier bezeichnet, das beim vorliegen- 
den Beispiel ein Fiachengewicht von etwa 20-50 g/rrt^ 
25 hat. Die Dicke der Lackschicht 5 wird so eingestellt. daB 
sie angenahert der Dicke der Papierlage 7 entspricht. 

Die Lackschicht 5 durchtrankt die Papierlage 7 und 
sie treibt die in den Kapillaren befindliche Luft aus dem 
Papier, so daB eine feuchte Schicht 8 entsteht, die bei 
30 Venwendung von ungefarbtem Papier transparent ist. 

AnschlieBend durchiauft das Substrat 1 mitderdar- 
auf befindiichen Schicht eine Strahlenstation 9, in der 
eine UV-Strahlenquelle oder eine Elektronenstrahlen- 
quelle den Lack durch strahleninduzierte Polymerisa- 
35 tion schlagartig aushartet. Es entsteht eine 
ausgehartete Modifizierungsschicht 10 an der Oberfia- 
che des Substrats 1 , die der Oberfiache die gewQnschte 
Eigenschaft gibt. 

Bei der Hartung durch UV-Strahlung ist nur eine 
40 Hartung einer vollkommen transparenten Schicht 8 bis 
zu einer Tiefe von ca. 30 ji moglich. Mittels Elektronen- 
strahlen kann auch eine pigmenlierte Lackschicftt bzw. 
eine gefartrte oder starts bedruckte Papierbahn gehartet 
werden. 

45 Zur Erzielung einer harten und/oder verschleiBfe- 
sten Oberfiache wird als Papierfage 7 ein Festkarper 
enthaltendes Papier venvendet. beispielsweise eth 
korundhaltiges Overiaypapier. Durch Venwendung von 
bedrucklem Overiaypapier besteht die M6glichkeit eine 

so Vielzahl von optischen Mustern zu gestalten. 

Patentanspruche 

1. Verfahren zur Oberfiachenmodifizierung von Sub- 
55 slraten (1). wobei auf die Oberfiache des Substrats 
(1) ein Lack (4) aufgetragen und ausgehartet wird, 
dadurch gekennzeichnet, daB in die aufgetragene. 
noch flussige Lackschicht (5) eine saugfahige 
Papierlage (7) eingebettet wird und daB der Lack 
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anschlieBend durch Ultraviolett- Oder Bektronen- 
strahlung ausgehSrtet wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch getennzeich- 
net, daB die Lackschicht (5) in einer Dicke aufgetra- 5 
gen wird. die angendhert der Dici<e der Papierlage 
(7) entspricht. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 . dadurch gekennzelch- 
net. daB die Papierlage (7) aus a-Zellulose mit io 
hoher Luftdurchldssigkelt besteht. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net. daB als Papierlage (7) ein gefarbtes Oder 
bedrucktes Papier verwendet wird und die Lack- is 
aushdrtung durch Elektronenstrahlung eriolgt. 

5. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, daB eine pigmentierte lackschicht (5) aufge- 
tragen wird und die Lackaushdrtung durch 20 
Elektronenstrahlung erfolgt. 

6. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, daB als Papierlage (7) ein Festkdrper enlhal- 
tendes Papier vera/endet wird. 25 

7. Verfahren nach Anspruch 6. dadurch gekennzeich- 
net. daB als Papierlage (7) ein Kbrundpartikel ent- 
haltendes Papier venA^ndet wird. 

30 



3S 



40 



45 



so 



55 



3 



BNSDOCIO: <EP p74547aA2J_> 



EP0745 478A2 




BNSDOCID: <EP ^074547aA2.L> 



4 



(19) 



miiiaiiiiiiii 



(12) 



Europiisches Patentamt 
European Patent Office 
Office europeen des brevets (11) EP 0 745 478 A3 

EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG 



(88) Verdffentlichungstag A3: 

24.1 1 .1 999 Patentblatt 1 999/47 

(43) Veroffentfichungstag A2: 

04.12.1996 Patentblatt 1996/49 

(21) Anmeldenummer: 96108064^ 

(22) Anmeldetag: 21.05.1996 



(51) IntCl.^: B32B 29/00. B32B 31/00, 
D06N7/00. D06N3/00 



(84) Benannte Vertragsstaaten: 


(72) Erfinder: Holzer, Herbert, Dr. 


AT BE CH DE ES FR GB IT U NL PT SE 


64823 Grpss-Unnstadt (DE) 


(30) Prioritdt: 31.05.1995 DE 19519923 


(74) Vertreter: 


(71) Anmelder:FORBO-RESOPALGmbH 


Katscher, Helmut, Dipl.-lng. 


Frdbelweg 1 


64823 Gross-Un^dt (DE) 


64291 Darntstadt (DE) 



(54) Verf ahren zur Oberflichenmodlffizierung von Substraten 

(57) Zur Oberf lachenmcxjlf izierung von Substraten, 
insbesondere Bodenbeiagen wie Linoleum, wind auf die 
OberflSche des Substrats (1) ein iLack (4) aufgetragen. 
In die noch flOssige Lackschlcht {5l wird eine saugfd- 
hige Papierlage (7) eingebettet Der Lack wind anschlie- 
Bend durch Ultraviolett- Oder Eleklronenstrahlung 
ausgehartet. Die eingebrachte Papierlage (1) ernn6g- 
licht durch ihre Beschaffenheit, insbesondere ihre 
Inhaltsstoffe Oder durch ihren Aufdruckdie gewunschte 
Modifizlerung der Oberfiache. 
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